72                                         ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE
Four d'aluminium. — Le four d'aluminium se compose d'une cuve cylindrique en tôle de Om,()0 de diamètre et de Om,55 de hauteur environ (G). Le fond de la cuve est traversé par l'électrode négatif N qui est en cuivre et qui plonge dans une boîte parallélipipédique en fonte F, au fond de laquelle se trouve une couche de Om,15 de mercure, afin d'établir un bon contact électrique. Le câble conducteur est relié à la boîte en fonte B clans laquelle circule, en outre, nu courant d'eau pour empêcher l'élévation de température qui volatiliserait le mercure.
Au-dessus du fond de la cuve on a, dammé, avec le plus grand soin, un«> couche de charbon graphitique môle de goudron, comme celui qui est employé à la formation de l'électrode positif: cette couche médiocrement conductrice isole suffisamment les parois du four.
Avant de mettre le four en action, on fait sécher à feu doux la brasque du fond au-dessus d'un des fours soufflés dont il a été question.
Le charbon positif P est formé de lames de charbon aggloméré, fabriquées ainsi qu'il sera dit plus loin et réunies en un bloc. 11 est 11x6 clans une chape d'où partent les câbles conducteurs et on l'élève ou on l'abaisse à l'aide d'une-vis dont l'écrou est venu de fonte avec une potence qui soutient le tout. (L'appareil a déjà été représenté et sommairement décrit dans un court article inséré dans la Nature, numéro du 25 janvier 1890.)euhausen.
